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(&) Cellule d'affichage electro-optique passif . 

(57; La cellule comprend deux plaques Ue verre (3, 4) 
entre iesquelles est disposee unc couche de matiere 
pJastique non active (8), d 'aspect clair, interrompue au 
droit des zones d'affichage. Ces dernieres sont occupees 
par un composant actif (9) ayant. au repos, un aspect 
sombre et qui deviennent claires sous Teffet d'un champ 
eiectrique. L'affichage s'effectue en "effacant" les zones 
ou segments d'affichage qui ne doivent pas etre visibles, 
ceci en leur appliquant un champ eiectrique. La com- 
mands esL done inversee. 
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REVINDICATIONS 
. ■ t -jm::l- ci aitichage ileeiro-ooticue passif compliant 
deux plaques de verre, caracterisee par !e fait que Fespacc 
compns entre iesdites plaques est eecupe par une couche tie 
materiau ncn actif. c est-a-dire ne reagissant pas aux effets 
d'un champ electrique, d'aspect ciair. interrompue au droit des 
zones d'affichage. celles-ri etant cccuppes par un composant 
uctii ayani. au reoos, un aspect sombre. Je tout de maniere 
qu'cn appliquant un champ electrique aux zones d'affichage 
qui ne doivent pas etre visibies. on rende Iesdites zones claires 
de telle sorte queUes se confondent a]ors avec le reste de Faire 
d'affichage, cccupe par le materiau non actif, et que seules les 
zones d'affichage non activees restent ainsi visibies. 

2. Cellule d'affichage suivant la revendication L caracterisee 
par le fait que son composant actif ccmprend un melange de 
crista! liquide cholesterique-nematique et de molecules di- 
chroi'ques. 

3. Cellule d'affichage suivant la revendication L caracterisee 
par le fait que son composant actif comprend un melance de 
cristal liquide nematique et de molecules dichroiques. 



La presente invention a pour objet une cellule d'affichage 
electro-optique passif. 

Les cellules d'affichage electro-optique passif du type a 
changement de phase coloe. les plus simples et les rneilleurs 
marche, presentent Finconvenient d'afficher en clair sur fond 
sombre, ce qui n'est pas heureux physiologiquement. 

Le but de la presente invention est de fournir une cellule 
d'affichage electro-optique passif du type a changement de 
phase colore dans laquelie Faffichage s'effectue en sombre sur 
fond clair. 

Ce but est obtenue grace aux moyens revendiques. 

Le dessin represente, a titre d'exemple, une forme d'execu- 
tion de Fobjet de Finvention. 

La fig. 1 est une vue en plan d'une partie de Faire d'affi- 
chage d'une cellule d'affichage electro-optique passif au repos, 
et 

la fig. 2 est une coupe d'une telle cellule. 

La cellule d'affichage representee, designee d'une facon 
generate par 1, est situee en avant d'un reflecteur 2. Cette 
cellule comprend deux plaques de verre transparentes 3 et 4 
portant, sur leur face interne, des electrodes de commande 5, 
respectivement 6. 

Les deux plaques de verre 3 et 4 sont maintenues a distance 
Tune de Fautre par un cadre 7, formant entretoise, auquel elles 
sont assemblies de facon etanche. L'ensemble forme ainsi une 
enceinte dose remplie d'une couche S de matiere plastique 
d'aspect clair, par exemple de matiere poiymerique, de 5 a 



30 an 1 d'epaisseur. Des gorges sor:t menagees dans !a couche $ 
de matiere plastique cu cwh des zones (segments) d'affichage. 
ces gorges etant oecupees par un composant actif 9 eonsmue 
par un melange de crista! liquide nematique et de cellules 
s Gicnroiques. Un tei melange a pour caractenstique d'etre 
sombre iorsqu'il est au repos. comme le montre la r> j e t de 
devemr clair Iorsqu'il est soumis a Faction d'un champ elec- 
trique cree en appliquant un courant electriuue aux electrodes 
de commande. 

«o Grace a la disposition decrite ci-dessus. iorsoue la cellule est 
au repos, tous ses segments d affichaee sont visibies, apparais- 
sanr en sombre sur fond clair. Quant a la commande. eJle est 
mversee, du fait que ce sont les segments d affichaee qui ne 
aoivent pas etre visibies qui sont actives, ce qui les rend dairs. 
is ces segments «s*effacant» ainsi. de telle sorte qu'ils se confon- 
dent avec le reste de Faire d'affiche, occupe par la matiere 
plastique claire 8. 

La couche de matiere plastique 8 sera pulverisee sur Fune 
des deux plaques, munie du cadre 7, puis les gorges destinees a 
20 contenir le composant actif y seront menagees par ^ravage, par 
exemple par application dune photoresiste telle la photoresiste 
Shipley 1350, par exposition et developpement. de facon a 
reahser Iesdites gorges selon le motif desire. La couche 8 
pourra etre un polyimide ou mieux encore un polycarbonate 
25 ou du polymethylmethacrylate (PLEXIGLAS). 

Une goutte de composant actif sera placee dans chaque 
gorge puis la deuxieme plaque misc en place sur la premiere, 
et enfin le tout place dans un autoclave pour evacuer les 
residus d'air pouvant se trouver entre les plaques. En pressant 
30 les deux plaques Fune contre Fautre, on exprimera tout surplus 
de composant actif. 

L'etancheite de Fenceinte menagee entre les deux plaques 
pourra etre realisee grace a un assemblage etanche entre !e 
cadre 7 et les deux plaques. On pourrait cependant imaginer le 
35 cas ou ia liaison entre la couche 8 du materiau polvmerique et 
les deux plaques serait etanche de telle sorte que le'composant 
actif 9 soit alors retenu par ladite couche 8. 

II est a remarquer que Finvention pourra s'appliquer aussi 
bien a des cellules d'affichage comprenant, comme composant 
40 actif, un melange de critstal cholesterique-nematique et de 
molecules dichroiques, sans poiariseur, ce qui permet dab- 
sorber la lumiere dans tous les axes (cf. White Taylor, Journal 
of Applied Physics, Vol. 45, No 11, Novembre 1974, pases 
4718 et suivantes), comme aussi aux cellules dont le compo- 
« sant actif est forme de cristal liquide nematique seulement, 
additionne de molecules dichroiques, avec polariseur situe a 
Favant de la cellule (cf. Molecular Crystals and Liquid Crvs- 
tals, 1969, Vol. 8, pages 293 et suivantes). 

La presente cellule d'affichage pourra etre combinee avec 
so un dispositif d'edairage, incorpore ou non, permettant Ia 
lecture nocturne. 
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